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Le brevet auquel se rattache le prisent certificat 
d'addition a pour objet, a titre de produit induatriel nouveau, 
dea terpolymdres utiliaables en particulier en cosmStique pour 
la realisation de laques et de lotions de mises en plis. 
5 Lea terpolymeres aelon le brevet principal permettent 

de conferer aux laques et lotions de miBes en plis d »excellentes 
propriety's et notamment une bonne tenue de la coiffure. 

Le present certificat d'addition a pour objet un per- 
fectionneraent ou une variante au brevet principal et notamment 
10 dea terpolymeres resultant de la copolyroerisation : 

a) d'au moins un monom&re de formule : 

CH 2 = C - C - KH - C - (CH 2 ) n - CH 5 (I) 

o i 3 

15 dans laquelle : 

R l * R 2 efc R 3 re P rg sentent soit un atome d'hydrogene, 
aoit un radical mSthyle, et n est 0 ou un nombre entier de 1 3 
10 inclus, 

b) d'au moins un monom&re de formule : 

20 R i» " CH = C - (CH 2 ) m - C0NH 2 (II) 

R 5 

dans laquelle m est 0 ou 1. 

a * m 8 0 R ij est soit un atome d'hydrogene, soit le radical -CO0H, 
et R* 5 est un atome d'hydrogdne ou un radical -CHj, 
25 si m = 1 R^ est un atome d*hydrog§ne et reprSsente le 
radical - C00H, 
et c) d'au moins un raonoradre pris dans le groupe constitufi 

par : 

(i) 1' anhydride raalSique, 
30 <ii) lea monomdres de formule : 

R» 

R g - CH = C - (CH 2 ) p - CON - Z - OH (III) 
R 7 

dana laquelle : R« reprSsente un atome d'hydrogSne ou un radical 
35 mgthyle, 

Z repr§sente un radical alkylSne lineaire ou ra- 
mifie de 1 5 6 atomes de carbone substitug ou non par une ou 
deux fonctions hydroxymSthyles, 

et p est 0 ou 1 

40 si p = p , R g est soit un atome d'hydrogSne, soit le radical -C0R g 
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R 8 etant -OH ou le radical - NH - R 9 , R 9 etant 
un atome d'hydrogene ou le radical - Z - OH, 
et R 7 est un atome d»hydrog§ne ou le radical - CH 3 , 
si P = 1 , Rg est un atome d'hydrogene et est le radical 
i - CORg , Rg ayant la meme signification que ci-dessus, 
et (iii) lea monomeres de formule : 

CH 2 = C - COO (CH 2 - CHgO)^- R 1± (IV) 
R 10 

dans laquelle : 

1 R 10 re P r eaente un atome d'hydrogene ou un radical 

methyle, 

R ljL est un radical mSthyle ou ethyle et l est 3 ou l|. 
Dans la formule III ci-dessus, le radical Z est de 
preference pris dans le groupe constitue par : 

- CH 2 - 
-<CH 2 > 2 - 

- CH <C 2 H 5 ) - CH 2 - 

- C (CH 3 ) 2 -CH 2 - 

- C (CH 2 OH) 2 -CH 2 - 

- C (CH 3 ) 2 - CH 2 - CH (CHj)- 
et - C (CH 3 ) (CH 2 0H)- CH 2 - 

Selon une autre forme de rgalisation, les copolymSres 
selon l'invention sont des tgtra-, penta- ou polymSres superieurs 
qui resultent de la copolymerisation de plus d'un monomere de 
formule CD et/ou de plus d'un monomere de formule (II) et/ou de 
plus d'un monomere du troisieme groupe c) ci-dessus. 

Selon une autre variante de l'invention, les copolymeres 
rgsultent de la copolymerisation d'un monomdre de formule (I), 
d'un monomere de formule (II), d'un monomere du groupe c) et 
d'au moins un autre monomere pris dans le groupe constitue" par : 

(i) le styrene, 

(ii) la N-vinylpyrrolidone , 

(iii) CH 2 = C - CN (V) 

dans laquelle R 12 represente un atome d'hydrogene ou un radical 
methyle , 

(iv) CH 2 = C - C - O - R xli (VI) 

R 13 0 

dans laquelle : 

R 13 re P rg 8ente un atome d'hydrogdne ou un radical 
BSB/MAB/31581* 
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methyle, represente un radical alkyle lineaire ou raraifi§ 
ayant de 1 a 18 atomea de carbone, un radical -(CH 2 ) 2 -N(CH 3 ) 2 
ou un radical - CH 2 CH^OH 

(v) R 15 - C - 0 - CH = CH 2 (VII) 

0 

dans laquelle R 15 represente un radical alkyle lineaire ou ra- 
mifie ayant de 1 a 16 atomea de carbone, 

(vi) CH - COOR' (VIII) 
CH - COOR' 

dans laquelle R" represente un radical alkyle ayant de 1 a 3 
atomes de carbone, 

et (vii) CHg = CH - 0 - R lg (IX) 
dans laquelle R lg represente un radical alkyle sature lineaire 
ou ramifi€ ayant de 1 a 17 atomes de carbone. 

Lea copolymeres selon 1' invention peuvent Stre re- 
presentee par la formule generale suivante : 

-h - t o 1 ^ [ * - JixM a 



(CH 2 ) n -. 



NH- 



dans laquelle : 

les radicaux R^, R 2 , Rj, R^ et R^, n et m ont les 
significations donnees ci-dessus pour les formules I et II, 
W correspond a 5 & 90 % en poids, x correspond & 5 a 90 % en 
poids, y correspond a 5 3 50 % en poids et k correspond a 0 
a 50 *, 

Q represente un motif d'un monomere pris dans le groupe cons- 
titue par : l'anhydride maleique, les monomeres de formule (III) 
et les monomeres de formule (IV) ci-dessuB et M reprSeente au 
moina un motif d'un monomere pris dans le groupe conatitug par 
le styrene, la N-vinylpyrrolidone et les monomeres de formule 
V 3 IX ci-dessus. 

Parmi les monomeres de formule (.1) , on peut en parti- 
culier citer : la N-tertiobutyl acrylamide, la N-octyl acrylamide, 
la N-decyl acrylamide, la N-dodecyl acrylamide, la 
N-AJdimethyl-ljl) propyl-l7 acrylamide, la N-/Tdim§thy 1-1,1) 
butyl-17 acrylamide, la N-/Tdimethyl-l;l) pentyl-l7acrylamide 
BSB/MAB/31581 
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ainsi que les methacrylamides correspondantea . 

Parmi les monomeres de formule (II), on peut en 
particulier citer 1 • acrylamide , la methacrylamide, l'acide 
maleamique et l'acide itaconamique. 
5 Parmi les monomSres de formule (III), on peut 

en particulier citer : la N-hydroxymgthyl acrylamide, la 
N-hydroxymgthyl mgthaerylamide, la N-/Thydroxy-2) gthyl7 
acrylamide, la H-/J. hydroxy-2) gthyl7 mgthaerylamide, 
l'acide N-hydroxymgthyl malgamique, la N-hydroxymgthyl 
10 malSamide, la N,N»-dihydroxymethyl malgamide, l'acide 

N-hydroxymgthyl itaconamique, la N-hydroxymgthyl itaconamide, 
la N,N-dihydroxymgthyl itaconamide, la N-/Thydroxymgthyl-l) 
propyl _7 acrylamide, la N-/Thydroxymgthyl-l) propyl-_.7 
mgthaerylamide, la N-/Jmgthyl-1 hydroxymgthyl-1) 6thyl-l7 
15 acrylamide, la N-/Jrogthyl-1 hydroxymgthyl-1) gthyl-l7 mgtha- 
erylamide, la N-/Fris (hydroxymgthyl) -1,1,1 rogthyl7 acryla- 
mide, la N-/tris (hydroxymgthyl) -1,1,1 mgthyl7 mgthaerylamide, 
la N-/Thydroxy-3 dimgthyl-1,1) butyl7 acrylamide, la 
N-/Jhydroxy-3 dimgthyl-1,1) butyl7 mgthaerylamide, la 
20 N-/Thydroxy-2) gthyl7 N-mgthyl acrylamide, la N-/?hydroxy-2) 
gfchyl7 N-mgthyl mgthaerylamide, la N-/E"is (hydroxymgthyl) -1,1 
gthyl7 acrylamide et la N-/bis (hydroxymgthyl) ^1,1 gthyl7 
methacrylamide. 

Parmi les monomeres de formule (IV) on peut citer 
25 les acrylates et mgthacrylates d» 'u-mgthyl ou gthyl polygthy- 
lgneglycol. 

Parmi les monomeres de formule (V) k (IX), on peut 
en particulier citer l'acrylonitrile, le mgthacrylonitrile, 
les acrylates et mgthacrylates de mgthyle, d'gthyle, de pro- 

30 pyle, d'isopropyle, de butyle, de tertiobutyle, d'hexyle, de 
dgcyle, de dodgcyle, d'octadgcyle, d 'hydroxy-2 gthyle et du 
N,N-dimethylamino-2 gthyle, l'acgtate de vinyle, le propio- 
nate de vinyle, le butyrate de vinyle, le laurate de vinyle, 
le stgarate de vinyle, le pivalate de vinyle, le ngo- 

35 heptanoate de vinyle, le ngo-octanoate de vinyle, le ngo- 
dgcanoate de vinyle, le tgtraragthyl-2,2,4 ,U valgrate de 
vinyle, et 1 • isopropyl-2 dimgthyl-2,3 butyrate de vinyle, 
le malgate de diragthyle, le malgate de digthyle, l'itaconate 
de dimgthyle, l'itaconate de digthyle, le mgthyl vinyl gther, 

40 l'gthyl vinyl gther, le butyl vinyl gther, l'isopropyl vinyl 
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gther, l'octyl vinyl gther, le dodgcyl vinyl gther, efc l'octa- 
dScyl vinyl gther. 

Les copolymeres selon 1" invention ont do preference 
un poids molgculaire compris entre 1.000 et 500.000 et plus 
5 particuliSrement un poids molgculaire conpris entre 2.000 
et 200.000. 

Dana une forme particuliere de rgalisation, les copo- 
lymeres selon 1' invention sont rgticulgs aveo un agent de r§ti- 
culation dans une proportion comprise entre 0,01 et 2 % en 
10 poids par rapport au poids total des monomeres mis a rgagir. 

Parmi les diffgrents agents de rgticulation pouvw 1 : 
etre utilisgc, on peut en particulier citer : le dimg^hacry- 
late de diSthylSneglyool, le diallyl gther, le tgtr-a allyloi-y- 
gthane, le dimSthacry.late de l'ithylene glycol at le diacryla^o 
15 de l'gthylene glycol. 

Selon une forme particuliere de realisation, lorsque 
le radical reprgsente une fonotion acide earboxylique libra, 
ou lorsque le radical Q repressnte un motif .'. » enhj-rLi'ifie :.a- 
lgique, ces fonctions peuvent etre neutralises avec au ir.~ir.i- 
-.0 une base organique telle que la monoethanolardne , la, diSfchano- 
lamine, la trigthanolamine, les isopropanolamine3 telles que la 
tri-isopropanolamine, la morpholine ainsi que certains air.ino- 
aloools tels que l»araino-2 mgthyl-2 propanol et l'anino-2 
mathyl-2 propanediol-1,3, 
-5. Les fonctions carboxyliques ou anhydrides peuvent 

etre neutralisges avec ces bases organiques dans une proportion 
comprise entre 10 et 150 %. 

La prgsente invention a ggalement pour objet un pro- 
cgdS de prgparation des copolymeres tels que dgcrits ci-desous. 
j0 Ces copolymires peuvsnt etre prgparSs par copolymgri- 

sation en solution dans un solvant organique tel que les alcoolt 
les esters, les cgtones ou les -ydrocarbures . 

Parmi ces solvents, ovi peut en particulier citer : 
le mgthanol, 1' isopropanol, l'Sthanol, l'acgtate d'ethyle, 
35 l'gthyl ragthylcgtone, lo benzSn?, etc. 

La copolymgrisation prat ggrJement avoir lieu en sus- 
pension ou en gmulsion dans un jolvant incrte tel q.ie l"eau. 

La copolymgrisation puut §salement avoir lieu en 

masse. 

•o 
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Ces copolymSrisations peuvent etre effectuees en 
presence d'un catalyseur de polymerisation ggngrateur de ra- 
dicaux libres, tel que le peroxyde de benzoyle, le peroxyde 
de lauroyle, 1 'azo-bis-isobutyronitrile, l»eau oxygenee, lea 
5 divers couples d 'oxydoreduction tels que (NHi. )■, S_0„ 
PeCl 2 , etc. * * 2 8 

La concentration en catalyseur varie entre 0,2 et 
10 % en poids par rapport aux monomeres mis a reagir et en 
fonction du poids molgculaire des copolymeres que l'on sou- 
0 haite obtenir. 

La prgsente invention a en outre pour objet 1 •utili- 
sation des nouveaux copolymdres decrits ci-dessus dans des 
compositions cosmgtiques. 

La prgsente invention a en particulier pour objet 
5 des compositions cosmgtiques se presentant sous forme de laques 
ou de lotions de mises en plis. 

Ces compositions cosmetiques sont essentiellement 
caracterisees par le fait qu'elles contiennent au moins un 
copolymere tel que defini ci-dessus en solution dans un vehi- 
• cule cosmetique approprig. 

Les compositions cosmgtiques selon 1» invention peu- 
vent etre, par exemple, des laques pour cheveux se presentant 
ou non sous forme d' aerosols, des lotions de mises en plis, des 
compositions traitantes pour la chevelure, des supports de 
teinture, des shampooings ou encore des compositions dites 
"rinses" que l«on applique sur les cheveux apris lavage de la 
chevelure a l'aide d'un shampooing. 

A titre d 'exemple, une laque agrosol pour cheveux 
peut etre rgalisge en conditionnant dans une bombe agrosol de 
0,2 a 8 % en poids d'un copolymere selon l'invention, de 6 a 
30 % et de prgfgrence de 8 a 25 % en poids d'un alcool, le 
reste gtant essentiellement constitug par un gaz propulseur 
liqugfig sous pression tel que le dichlorodifluoromgthane, le 
trichlorofluoromgthane, le protoxyde d 'azote ou du gaz carbo- 
nique ou des mglanges de ceux-ci. 

En tant qu 'alcool, on utilise de prgfgrence 1' alcool 
gthylique ou 1 'alcool isopropylique. 

Les lotions de mises en plis selon l'invention peu- 
vent etre par exemple rgalisges en introduisant dans une solu- 
tion hydroalcoolique ayant un titre de 20 a 66 % en alcool, 
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de 0,3 a 6 % en poids d'un copolymere selon 1' invention . 

Les compositions cosmetiques selon 1' invention peu- 
vent egalement contenir des adjuvants cosmetiques convention- 
nels tels que des parfums, des colorants, des prgservateurs , 
5 des plastifiants, des produits cationiques, des produits non 
ioniques, des silicones pour ameliorer la brillance ou d'au- 
tres risines cosmetiques. 

Dans le but de mieux faire comprendre 1 'invention, 
on va maintenant dgerire 5 titre d • illustration et sans aucun 
10 caractere limitatif divers exemples de preparation des copoly- 
meres ainsi que differents exemples de compositions 3 base de 
ceux-ci . 

EXEMPLES DE PREPARATION DE C0P0LYMERES 

EXEMPLE 1 

15 Dans un ballon d'un litre, muni d'un refrigerant, d'un 

agitateur mecanique et d'un tube adducteur d'azote, on introduit 

- 400 g d'Sthanol, 

- 65 g de N-tertiobutyl acrylamide, 

- 20 g d' acrylamide, 

20 - 15 g de N-hydroxymgthylacrylamide 

et - 1 g d'azo-bis-isobutyronitrile. 

Le m§lange reactionnel est chauffi a* 80°C pendant 
8 heures a l'aide d'un appareil thermostats puis on laisse re- 
froidir juaqu'S temperature ambiante. 
25 La solution est alors vers§e, goutte S goutte, dans 

un recipient contenant de 1' acetate d'ethyle. Le polymere pr§- 
cipite est ensuite filtre et seche" sous pression reduite. 

Viscosite" : 2,6l cPo (en solution 3 5 % dans le 
DMP a 31,6°C) 
30 EXEMPLE 2 

Selon le meme mode operatoire que dans l'exemple 1, 
ci-dessus, on copolymerise : 

- *»7,5 g de N-tertiobutyl acrylamide 

- 20 g d 'acrylamide 

35 - 20 g de N-hydroxyra§thylacrylamide 

et - 12,5 g de raSthacrylate de methyle. 

Viscosite du copolymSre obtenu : 2,78 cPo. 

40 

BSB/MAB/31584 



8 

EXEMPLES DE COMPOSITIONS 

EXEMPLE A 

On prgpare selon 1 'invention une lotion de mise en 
plis en procgdant au melange des ingredients suivants : 



5 Polymdre prepare selon I'exemple 1 2 g 

Parfum , O.lg 

Alcool ethylique H5 g 

* SaU <l' S «P rr- 100 g 



Cette lotion de mise en plis appliquie de fagon con- 
10 ventionnelle permet de conferer aux chovoux un aspect brillant 
et une excellente tenue dans le temps. 
EXEMPLE B 

On prepare selon 1* invention une laque pour cheveux 
en procgdant au melange des ingrgdients suivants : 

15 Polymere prgpare selon I'exemple 2 H g 

Parfum 0,3g 

Alcool absolu q.s.p 100 g 

On conditionne 25 g de cette solution dans une bombe 
agrosol avec 17 g de trichlorof luoromgthane et 28 g de dichloro- 
20 dif luoromgthane . 

On obtient par pulvgrisation de cette laque un bel as- 
pect brillant de la chevelure ainsi qu'un fort pouvoir laquant . 

I^es cheveux sont doux au toucher et la laque s'Slimine 
facilement par peignage ou brossage. 



30 



35 



10 
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REVENDICATIONS 
1. Copolymeres caracterises par le fait qu'ils resulfcent 
de la copolymerisation : 

(a) d'au moins un monomere de formule : 

5 ?1 *2 

CH 2 = C - C - NH - C - (CH 2 ) n - CH 3 (I) 
O A 3 

dans laquelle : 

R l' R 2 et R 3 re P resen tent soit un atome d'hydrogene, soit un ra- 
10 dical methyle, 

et n est 0 ou un nombre entier de 1 k 10 inclus; 

(b) d'au moins un monomSre de formule : 

R|( • CH = C r <CH 2 ) m - CONHg (II) 

R 5 

15 dans laquelle : 
m est 0 ou 1 

si m = O est soit un atome d'hydrogene soit le radical-COOH 

et R,. est un atome d'hydrogene ou un radical -CHj 
3 * m= 1 R4 est un atome d'hydrogene et R 5 represento le radi- 
20 cal - COOH 

et (c) d'au moins un monomere pris dans le groupe consti- 
tuS par : 

(i) 1' anhydride maleique, 

(ii) les monomeres de formule : 
25 r. 

R 6 - CH = C - (CH 2 ) p - CON - Z - OH (III) 
R 7 

dans laquelle : 

R' represente un atome d'hydrogSne ou un radical 

30 mgthyle, 

Z represent© un radical alkylene lineaire ou ramifig 
de 1 a 6 atomes de carbone, substitug ou non par une ou deux 
fonctions hydroxymethyles, 

et p est 0 ou 1 

35 si p = 0 . Rg est soit un atome d'hydrogene, soit le radical 

- C0R g , Rg €tant -OH ou le radical -NH-R g , R g gtant 
un atome d'hydrogene ou le radical -Z-OH, 
et R 7 est un atome d'hydrogene ou le radical -CH^ 
sijp_f_l, Rg est un atome d'hydrogSne et R 7 est le radical 

1,0 ~ C0R g > Rg ayant la meme signification que ci-dessus, 
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et (iii) les monom§res de formule : 

CH 2 = C - COO (CH 2 - CHgO^-R^ (IV) 

ho 

dans laquelle : 

R 10 re P rg sente un atome d'hydrogene ou un radical 

mgthyle, 

R ±1 est un radical methyle ou ethyle et l est 3 ou U. 

2. Copolym§res selon la revendication 1, caract§rigSs 
par le fait qu'ils rgaultent de la copolymeriaation de 5 3 90? 
en poida d'au moins un monomSre de formule I, de 5 a 90 % en 
poids d'au moins un raonomere de formule II et de 5 a 50 % en 
poids d» anhydride maleique ou d'au moina un monomere corres- 
pondant a ceux des formules III et IV. 

3. Copolymeres selon l'une quelconque des revendica- 
tions 1 et 2, caractgrisgs par le fait qu'ils rgsultent gga- 
lement de la copolymerisation d'au moins un autre monomere 
pris dans le groupe constitug par : 

(i) le styrSne, 

(ii) la N-vinylpyrrolidone, 

(iii) CH 2 = C - CN (V) 

dans laquelle R 12 reprgsente un atome d'hydrogene ou Un radical 
mgthyle, 

(iv) CH 2 = C - C i O - R lZj (VI) 

R 13 0 

dans laquelle R^ reprgsente un atome d'hydrogene ou un radical 
methyle, R ll( reprgsente un radical alkyle lingaire ou ramifig 
ayant de 1 a 18 atomes de carbone, un radical -(CH 2 ) 2 -N<CH 5 ) 2 
ou un radical - CH 2 CH 2 0H 

(v) R l5 - c - 0 - CH = CH 2 (VII) 

O 

dans laquelle R 15 reprgsente un radical alkyle lingaire ou ra- 
mifig ayant de 1 a 16 atomes de carbone, 

(vi) CH - COOR' (VIII) 
CH - COOR' 

dans laquelle R' reprgsente un radical alkyle ayant de 11 3 
atomes de carbone, 

et (vii) CH 2 = CH - O - R l6 (IX) 
dans laquelle R lg reprgsente un radical alkyle saturg lingaire 
ou ramifig ayant de 1 a 17 atomes de carbone. 
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t. Copolymeres selon l'une quelconque des revendica- 
tions prgcgdentes, caracterises par le fait que les monomeres 
de formule I sont pria dans le groupe const itue par la 
N-tertiobutyl acrylamide, la N-octyl acrylamide, la N-dgcyl 
5 acrylamide, la N-dodecyl acrylamide, la N-ACdimethyl-1,1) 

propyl-l/acrylamide, la N-/Tdimgthy 1-1,1) butyl-lZacrylamide, 
la N-/Tdimethyl-l,l) pentyl-l/acrylamide , et les mgthacryla- 
mides correspondantes . 

5- Copolymeres selon l'une quelconque des revendica- 
10 tions prgcgdentes, caracterises par le fait que les monomeres 
de formule II sont pris dans le groupe const itug par 1' acryla- 
mide, la mgthacrylamide, l'acide maleamique et l'acide itaco- 
namique . 

6. Copolymeres selon l'une quelconque des revendica- 
15 tions prgcgdentes, caracterises par le fait que les monomeres 
de formule Illsont pris dans le groupe constitue par 
la N-hydroxymethyl acrylamide, la N-hydroxymethyl methacryla- 
mide, la N-/Thydroxy-2 ) gthyl7acrylaraide , la N-/Jhydroxy-2) 
gthylTmgthacrylamide, l'acide N-hydroxym6thyl maleamique, 
20 la N-hydroxymethyl malgamide, la N,N'-dihydroxymethyl malea- 
mide, l'acide N-hydroxymgthyl itaconamique , la N-hydroxymgthyl 
itaconamide, la N,N-dihydroxymgthyl itaconamide, la 
N-/Jhydroxymgthyl-l) propylZacrylamide , ia N-/7hydroxymgthyl-l) 
propyl7m6thacrylamide, la N-/Tmgthyl-1 hydroxymethyl-1) 
25 ethyl-l/acrylamide, la N-/Tmgthyl-1 hydroxymethyl-1) 6thyl-l7 
methacrylamide, la N-/Fris (hydroxymgthyl) -1,1,1 methyl7acryla- 
mide, la N-/tris (hydroxymgthyl) -1,1,1 m§thyl7m§thacrylamide , 
la N-/Jhydroxy-3 dimethyl-1 ,1) butylTadrylamide , la N-AThydroxy- 
3 dim6thyl-l,l) butylTmgthacrylamide , la N-/Thydroxy-2) gthyl7 
30 N-mgthyl acrylamide, la N-/Jhydroxy-2) §thyl7 N-mgthyl mgtha- 
crylamide, la N-/bis (hydroxymgthyl) -1,1 gthyl7acrylamide et 
la N-/bis (hydroxymgthyl)-l,l gthylTmgthacrylamide. 

7- Copolymeres selon l'une quelconque des revindica- 
tions prgcgdentes, caractgrisgs par le fait que les monomeres 
35_ de formule IV sont pris dans le groupe ccnstitue par les aery- 
lates et mgthacrylates d'w-mgthyl ou gthyl polygthylgneglycol . 

8. Copolymeres selon l'une quelconque des revendica- 
tions prgcgdentes, caractgrisgs par le fait que les monomeres 
de formulas V a IX sont pris dans le groupe constitug par : 
i»0 l'acrylonitrile, le met hacrylonit rile , les acrylates et mgtha- 
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crylates de methyle, d'gthyle, de propyls, d • isopropyle , de 
butyle, de tcrtiobutylc , d'hexyle, de dgcyle, de dodecyle, 
d'hydroxy-2 ethyle et de N,N-dimethylamino-2 ethyle, d'octa- 
dgeyle, 1'acState de vinyle, le propionate de vinyle, le 
butyrate de vinyle, le laurate de vinyle, le stSarate de 
vinyle, le pivalate de vinyle, le ngo-heptanoate de vinyle, 
le ngo-octanoate de vinyle, le ngo-decanoate de vinyle, le 
t§tramethyl-2,2,M valerate de vinyle et 1 'isopropyl-2 
dirogthyl-2,3 butyrate de vinyle, le maleate de dimethyle, 
le maleate de diethyle, l'itaconato de dimSthyle, l'itaco- 
nato de diethyle, le methyl vinyl ether, 1» ethyl vinyl ether, 
le butyl vinyl ether, l'isopropyl vinyl ether, l'octyl vinyl 
ether, le dodecyl vinyl gther et l'octadicyl vinyl ether. 

9". Copolymeres selon l'une quelconque des revendica- 
tions pr6cedentes, caracteriaes par le fait qu'ils ont un poids 
moleculaire compris entre 1.000 et 500.000 et de preference 
compris entre 2.000 et 200.000. 

10. CopolymSres selon l'une quelconque des revendica- 
tions precedentes, caractgrises par le fait qu'ils repondent 
a la formule ggnerale suivante : 



-h - 1 • 



NH-C-(CH 2 ) n -CH 3 



<|«2>m 
C = 0 



dans laquelle : 

les radicaux Rj, R 2 , R )} RjJ et R 5 , n et ra ont les significations 
donnees ci-dessus pour les formuleB I et II, w correspond a 5 a 
90 % en poids, x correspond a 5 a 90 % en poids, y correspond a 
5 a 50 % en poids et k correspond a 0 a 70 % en poids, 
Q represente un motif d'un monomere pris dans le groupe consti- 
tug par 1' anhydride malgique, les monomSres de formule (III) et 
les monomeres de formule (IV) ci-dessus, et M reprgsente au moins 
Vf* motif d'un monomere pris dans le groupe constitug par le 
styrdne, la N-vinylpyrrolidone et les monomeres de formule V a 
IX ei-desaus. 

11. Copolymeres selon l'une quelconque des revendications 
prgeedentes, caractSriags par le fait qu'ils sont rgticulgs a 



BSB/MAB/31581 



13 



l'aide d'un agent de reticulation dans une proportion comprise 
entre 0,01 et 2 % en poids par rapport au poids total des 
monomeres . 

12. Copolym&res selon la revondication 11, caractgri- 
5 s§3 par le fait que 1 'agent de reticulation est pris dans le 

groupe const itue" par le dimSthacrylate de digthylSne glycol, 
le diallyl gther, le tgtra allyloxy§thane, le dimethacrylate 
de l'gthylene glycol et le diacrylate de l'gthylgne glycol. 

13. ProcedG de preparation des copolymSres selon 
10 l'une quelconque dos revendications 1 i 12, caracterisg par 

le fait que les monomeres sont mis S reagir en masse ou dans 
un solvant approprig en presence d'un catalyseur de polymeri- 
sation gSngrateur de radicaux libres. 

It. Procgde selon la revendication 13, caracterise" 
15 par le fait que la concentration en catalyseur varie de 0,2 
a 10 % cn poids par rapport aux monomSres mis a reagir. 

15. Composition cosmgtique caractgrisSe par le fait 
qu'elle contient dans un vghicule cosmgtique approprig au 
moins un copolymdre selon l'une quelconque des revendications 

20 1 a 11 ou au moins un copolymSre obtenu selon l'une quelconque 
des revendications 13 et 14. 

16. Composition selon la revendication 15, caracteri- 
sge par le fait qu'elle est conditionnee dans une bombe agro- 
sol et contient de 0,2 a 8 % en poids do copolymSre, de 6 a 

25 30 % et de prefgrence de 8 3* 25 % en poids d'un alcool, le 
reste gtant essentielleraent con6titug par un gaz propulseur 
liqugfig sous pression. 

17. Composition selon la revendication 15, caractgri- 
sge par le fait qu'elle est une solution hydroalcooliquo con- 

30 tenant de 0,3 S 6 % en poids de copolymSre et constitue une 
lotion de mise en plis. 

18. Composition selon l'uno quelconque des revendica- 
tions 15 a 17, caractgrisge par le fait qu'elle contient en 
outre des adjuvants cosmgtiques tels que des parfums, des 

35 colorants, des prgservateurs, des plastif iants , des produits 
cationiques, des produits non ioniques, des silicones ou 
d'autres rgsines cosmgtiques. 
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